This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 



Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 



BLACK BORDERS 

TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
FADED TEXT 
ILLEGIBLE TEXT 
SKEWED/SLANTED IMAGES 
COLORED PHOTOS 

BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 
. GRAY SCALE DOCUMENTS 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 

As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



\ 



1§) REPUBLIQUE FRANQAISE 

INST1TUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 



PARIS 



(Tl) N° de publication : 

(& n'uliliset que poui lot. 
comrrmndes de reproduction) 

(^) N° d'enregistrement national 
© Int CI 4 : E 01 C 13/00 



2 696 485 
92 11834 



DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 



A1 



(§) Date de ctfpot : 06.10.92. 
(30) Priority : 


(fj) Demandeurfs) : Societe dite : SCREG ROUTES ET 

^— * TRAVAUX PtffZLICS FR 


U3) Date de la mlse A disposition du public de la 
^ demande : 08.04.94 Bulletin 94/14. 


(72) Inventeur(s) : Cabeza Richard. Maliszewicz Marc, 
Munch Gerard, Schettino Alain et Turmel Eric. 


(56) Llste des documents cites dans le rapport de 
recherche pr6llmlnatre : Se reporter & la fin du 
present fascicule. 




(go) RiMrences & d'autres documents natlonaux 
apparentts : 


(73) Tltulalre(s) : 

(74) Mandataire : Cabinet Lavoix. 



(§4) Complexe synth6tique coule In situ pour sols sportlfs. 

(57) Ce complexe, comprenant une couche de base elasti- 
qQe (CB) et un revdtement synthdtique IRSj, dispose sur 
une couche de fond a lion, est caract6rise selon I'mvention 
en ce que le rapport des 6paisseurs des couches CB/RS 
est de 8 A 25. 

La couche de base comprend notamment de 30 A 90% 
en poids de granules de caoutchouc, de 3 d 25% en polds 
de resine thermodurcissable et de 7 a 67% en poids de 
granulats mtndraux. 
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L f invention a pour objet un complexe synthe- 
tlque coul6 in situ pour* sols sportifs, comprenant une 
couche de base elastomerique appllquee sur une couche de 
fondatlon et recouverte par un revetement synthetique. 
5 L v ensemble constitue une structure ayant des performances 
sportives et acoustigues qui la destine a la realisation 
de sols de gymnases, de pistes d ' athletisme, de gazons 
synthetiques et d' aires de jeux. 

Les couches de base couramment utilisees 

10 aujourd'hui pour recevoir un revetement synthetique coule 
en place ou prefabrique (tapis synthetiques ) , sont les 
dalles en beton et les enrobes bitumineux. 

Les dalles en beton comprennent n^cessaire- 
ment des joints de construction, des joints de dilatation 

15 et des joints de ret rait, dont le traitement est dellcat, 
sachant qu'aucun de ceux-ci ne doit apparaitre sur le 
revetement final, De plus, le beton, de par sa constitu- 
tion, dolt secher longtemps (plus de 28 jours), afln que 
ses performances mecaniques soient atteintes et que son 

20 humidity residuelle rende possible 1 * application des 
revStements synthetiques. 

Les enrobes bltumineux presentent 1 f incon- 
venient d'etre sujets au poingonnement (c'est un probleme 
quand 11 y a des tribunes), et necessltent un materiel 

25 lourd d v application, qui ne peut etre utilise dans tous 
les travaux, en bStiment en partlculler. De plus, un 
delai de 15 jours doit etre respecte entre la mise en 
oeuvre de l'enrobd et 1 • application du . revetement 
synthetique, pour permettre le sechage des bulles de 

30 compactage et l'oxydatlon des bulles de bltume* 

L f invention permet de se dispenser des 
coucbes de base precitees. GrSce h sa composition 
synthetique, elle permet d'obtenir apres application in 
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situ, une couche de base elastique ne presentant aucun 
joint, et pouvant recevoir le revetement final dans un 
delai extr§mement court (12 heures environ). De plus, la 
contribution de la couche de base aux performances 
sportives permet en outre de realiser des revetements de 
surface de plus faible epaisseur que ceux realises sur 
les couches de base traditionnelles. L f invention a done 
pour ob jet un complexe synth6tique coul6 in situ pour 
sols sportifs, comprenant une couche de base elastique 
(CB) et un revetement synthetique (RS), dispose sur une 
couche de fondation, caract6ris6 en ce que le rapport des 
dpalsseurs des couches CB/RS est de 8 & 25, avantageuse- 

ment de 10 & 20. 

La couche de base elastique (CB) peut etre 
compos&e de granules de caoutchouc, de granulats mineraux 
et d'une rfesine thermodurcissable & un ou plusieurs 
composants, en particulier du type polyurethanne, 
polyepoxy, polyacrylique, polymethracrylique, +polyester, 
poly amide ou toute resine ayant la faculte de durcir a 
temperature ambiante. 

En fonction de 1' usage du sol que l'on 
realise, la composition de la couche de base elastique 
est adapt6e, afin d'obtenir les performances mecaniques 
et sportives souhait&es : 

- le choix de la nature de la r6sine d'en- 
robage ainsi que son module d 1 dlasticite et sa proportion 
dans le melange final (3 a 25%, de preference 5 & 15% en 
poids du melange CB) permet d'ajuster la souplesse et la 
resilience de la couche de base elastique; 

- le granule de caoutchouc (30 & 90% en poids 
du melange CB) peut avoir des dimensions particulaires 
notamment de 1 e 16 mm; 

- la durete des granules de caoutchouc peut 
varier entre 25 et 95 de shore A. Ceux-ci peuvent etre 
& base, par exemple, d'EPDM, de polyurethanne, de SBS, 
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de SBR ou provenir de d6chets industriels. 

- les granules mineraux (7 a 67% en poids du 
melange CB) peuvent avoir une dimension particulaire de 
1 a 16 nun. 

Cette couche de base est realis6e de la 
manl&re suivante : 

Le melange des 3 composants est effectue dans 
un meiangeur planetaire. L • application de la CB sur la 
couche de fondation, P rot6g6e 6ventuellement par une 
couche de polyethylene ou de polypropylene, est rfealisee 
soit manuellement, soit & la regie, entre rails, soit & 
l'aide d'un finisseur, sur une epaisseur de 2 a 15 cm* 
Le cas echeant, la couche de base peut etre imperm6abili- 
s6e & l'aide d f une r6sine telle que polyurethanne, afin 
de boucher les pores de celle-ci. 

La couche de revStement synth6tique (RS) est 
r6alisee notamment avec une 6paisseur de 1 e 6 mm, de 
preference de 2 a 4 mm. Sa nature est choisie en fonction 
de 1 'application du complexe selon 1 ' invention ; 

- realisation de sols de gymnase ; la couche 
de base 61astique # appliquee sur une couche de fondation, 
est de preference recouverte et impermeabilis6e au moyen 
d f un enduit "bouche -pores" tel qu'une resine polyure- 
thanne (par exemple Polytop" 620 de la Societe SCREG). La 
couche RS est alors r6alisee notamment au moyen d'un 
enduit du type "autolissant" tel qu'une resine polyure- 
thanne (par exemple Polytop R 625) sur une epaisseur 
d'environ 1,5 £ 3 mm ( 2 a 4 kg/m* de resine). II est 
ensulte possible d'appliquer une peinture de finition, 
le cas echeant avec des marquages de jeu. 

- realisation de pistes d'athletisme per- 
meables, semi-permeables ou impermeables : la CB eias- 
tique peut, le cas echeant, etre impermeabilisee par un 
enduit bouche-pores, tel qu'une r6sine polyurethanne 
(par exemple Polytop R 400 T) applique & raison de 1,5 




2696485 



4 

kg/m 2 ). Cette couche intermediaire n'est toutefois pas 
indispensable, notamment dans le cas des pistes permea- 
bles, ou seul un primaire polyurethanne (par exemple 
Polytop* 20 a raison de 150 g/m 2 ) non impermeabilisant 
5 est appliquS pour permettre 1' adherence du revetement. 

La couche RS est alors appliquee, notamment 
sur une 6paisseur de 2 & 6 mm : elle peut consister soit 
en un enduit k base de r£sine, notamment polyur&thanne 
(par exemple Polytop R 400 & raison de 3 kg/m 2 ) saupoudree 

10 de granules de caoutchouc (par exemple EPDM 1/4 mm a 
raison de 3 kg/m 2 ) ; soit en un melange de r&sine de type 
polyurethanne (par exemple Polytop" 300 ou 514) et de 
poudrettes de caoutchouc (par exemple EPDM 0/3 ou 0/1,5 
nun) appliqu6 par projection de deux couches de 2 kg/m 2 , 

15 ou bien au moyen d'un finisseur, notamment sur 4 & 6 mm 
d'6palsseur. Ces granules de caoutchouc peuvent fetre 
colords • 

- realisation de gazons synthetiques : ce 
rev&tement, constitufi notamment d'une trame polymfere et 
20 de fibres de polypropyldne, est colle par bandes directe- 
ment sur la CB elastique. 

Le complexe selon 1 1 invention peut etre 
appliqu6 directement sur une couche de fondation clas- 
sique, tel un sol stabilise / une grave non trait6e, une 
25 grave reconstitute humidi£i6e, une grave trait&e aux 
Hants hydraullques ou une grave-bitume. 

L* invention sera mieux comprise a 1 1 aide de 
1 9 exemple suivant : 

EXEMPLE : Revetement de gymnase 
30 Sur une fondation grave-ciment, on dispose 

des feuilles de poly&thyl&ne d" isolation. 

Dans un m&langeur planetaire, on incorpore 
100 kg de granulats de quartz 3/5 mm, 100 kg de granules 
de caoutchouc EPDM 1/4 mm, de durete 80 (SHORE A), et 13 
35 kg de prdpolymere isocyanate a 15% de teneur en NCO 
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(Polytopy 380 de la Societe SCREG), ayant une viscosite 
de 3 500 mPa.s, et 1'on homogeneise le tout pendant 5 
minutes . 

Le melange est depose devant un petit 
finisseur PLANOMATIC* de la Societe S.M.G. GmbH qui 
etale le produit en 3,5 cm d'epaisseur, soit 60 kg/m* sur 
les feuilles d' isolation. Le passage d'un rouleau de 200 
kg sur la surface permet de liaaer l e revetement. Le 
prepolymere isocyanate reagit chimiquement avec l'humi- 
dite de 1'air et durcit en 12 heures a 20«C. La couche 
de base elastique ( C B) est ainsi termlnee. 

Le lendemain, une couche d'enduit polyure- 
thanne thixotrope (Polytop" 620 de la Societe SCREG) est 
appliquee a la raclette sur 1- ensemble de la surface de 
la C.B. precedemment obtenue, a raison d' environ 1,5 
kg/m*, afin de boucher les pores de celle-ci. 

Le jour suivant, un enduit polyurethanne 
(Polytop- 625) est coule a raison de 2,5 kg/ m 2 (epaisseur 
2 mm) sur la surface precedemment impermeabilisee et 
constitue la couche de revetement (RS). 

Finalement, une peinture mate de finition 
(Polytop* 152) est appliquee au rouleau a raison de 180 
g/m*, suivie des peintures de marquage de jeu. 



2696485 



6 

REVENDICATIONc; 

1. Complexe synthetique coule in situ pour 
sols sportifs, comprenant une couche de base elastique 
(CB) et un revetement synth6tique (RS), dispose sur une 
couche de fondation, caractSrise en ce que le rapport des 
&paisseurs des couches CB/RS est de 8 a 25. 

2. Complexe synthfetique selon la revendica- 
tion 1, caract6ris6 en ce que le rev§tement synthetique 
a une 6paisseur de 1 & 6 nun. 

3. Complexe synthfetique selon la revendica- 
tion 1 ou 2, caract6rise en ce que le rapport des 
gpaisseurs des couches CB/RS est de 10 a 20. 

4. Complexe synthetique selon l'une des 
revendicatlons 1^3, caractdrise en ce que la couche de 
base 61astique comprend de 30 a 90% en polds de granules 
de caoutchouc, de 3 a 25% en poids de r&sine thermodur- 
clssable et de 7 & 67% en polds de granulats min6raux. 

5. Complexe synth&tique selon la revendica- 
tion 4, caract&rlsS en ce que la couche de base comprend 
de 5 & 15% en poids de rfesine thermodurcissable. 

6. Complexe synthetique selon l'une des 
revendicatlons 4 et 5, caract6ris6 en ce que la dimension 
partlculalre des granules de caoutchouc est de 1 £ 16 mm. 

7. Complexe synthetique selon l'une des 
revendicatlons 1 a 6, caract6rlse en ce que la couche de 
base est lmperm&abilis6e & l'aide d'une resine. 



KCPUBLIQUE FRi^AISE 

INS TITUT NATIONAL 
de la 

PROTKILTL industkikllil 



RAPPORT DE RECHERCHE 

etabli stir la base des derniercs revendicatiuns 
dep usees avoiit 1c commencement dc lu recherche 



2696485 

N'* d'eniegi&irtunciit 
national 

FR 9211834 
FA 476638 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Culcgorie 



Citation du document avec indication, en can de besom, 
des parties pertinentcs 



de la demande 
examinee 



Kevendicattons 
concern e*i 



FR-A-2 132 523 (BASSE) 

* le document en entier * 

DE-A-3 313 329 (BALSAM SPORTSTATTENBAU) 

* le document en entier * 

FR-A-2 112 547 (MINNESOTA MINING) 
page 16, ligne 8 - llgne 39 * 

US-A-4 268 551 (MOORE) 

* colonne 3, ligne 11 - colonne 4, ligne 
2; figure * 

CH-A-653 074 (MULLER) 

* le document en entier * 

DE-A-2 151 174 (DESCOL CHEMIE) 

* le document en entier * 

EP-A-0 165 895 (FATIO) 

* le document en entier * 

DE-A-2 818 692 (PHOENIX) 

* le document en entier * 



1,2,5 
4,6,7 



1,2,3 
1,2,4,5 
1.4,5.6 
1,2 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHtKCIIES am. CI. 5 ) 



E01C 

E04F 



Oil* tfacUveintA! de la rcchertfac 

21 MAI 1993 



EjufflluUir 

DIJKSTRA G. 



CATECOklE DES DOCUMENTS CITES 



X : partiaiUerement pertinent a lui seul 

Y : particulierement pertinent en combinaison avec un 

autre document de la meme categorle 
A : pertinent a l'cncontr« d'au moles uno rcvcndlcation 

ou am ire- plan technologiqut general 
O : divulgation non-ecrite 

P : document iotercalalre 



T : thtorie uu priucipe a la base de 1'invention 

E : document de brevet beneficiant d'une date anterieure 

a la date de depot ct out n'a ete p utile qu'i cette date 

de depot ou u u a une date posterieure. 
D : cite dans la demande 
1~ : cite pour d'autres raisons 

& : membre de la roeme famllle, document correspoodant 



